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£egierungen bie (Eigentiimltdjleit gemeinfam, ntdjt toie 3. B. bie Utetalle bet etner eitt3igen (Eemperatur 311 erftarren, (r»gl. Seite 22) fonbern in einent gan3en {Eemperaturinieoall. So beginnt bie (Erftarrung einer gefd)inol3enen (Eifen*Kol)lenftofflegte= rung tnit 1,76% C fdjon bidjt unierfyalb 1400°, todfyrenb fie erft bei 1130° enbgiiltig beenbigt tft. 3n (Ermangelung etner ein3tgen beftiiTtntten SdEjme^temperattir beseidjnet man bafyer als (Erftarrungs* unb $d)tnel3punft folder £egierungen biejenige Hemperatur, bei ber bie (Erftarrung beginnt b3tr>. bie $d)mel3ung beenbigt ifi IDie all* gentein etn Sufatj 3U etnem ITletall ben $d)mel3puntt besfelben in tiefere tCemperaturen t^erunterbrticft, fo erniebrigt aud) ein Kofylen* ftoffgefyalt im (Eifenmetall ben $d)mel3punlt bes letjteren. IDdfyrenb reines (Eifen bet 1505° fd)mil3t, liegt ber $d)mel3pun!t etnes (Eifens mit 4,2% C bei 1130°, bei nod) fjofyerem (Bet)alt an Kofylenftoff mdt ber Sd|ntel3pun!t jebod) toieber auf f)ofyere£emperaturgrabe I)in= auf.
ITIef)r als 4,2% Kofylenftoff r>erntag bas (Eifen im fliifft= gen^uftanbe nid)t auf3ulofen, jebenfalls nid)t bid)tober« Ijalb bes (Erftarrungspun!ts. IDar ein bariiber fytnaus ge!)enber Kot)lenftoffgef)alt bei !)6!)eren tEerrtperaturgraben in ber $d)mel3e ent* fyalten, fo roirb ein ^letl besfelben bet Beginn ber (Erftarrung in $orm r>on bldttrtgen ©rap!)it!rtftallen ausgefd)ieben. Diefe fteigen toegen tt)res geringen fpe3ififd)en ©eroid)ts an bie (Dberfldd)e bes (Eifenbabes unb fd)tx>immen bort als fogen. (Sarfd|aum umt)er. Der KoI)Ienftoff ift iibrigens nt(i)t als fretes (Element irn fluffigen (Eifen ent= Balten, fonbern alsDerbtnbung mit bent (Eifen, bie ben Ha* men (Eifenlarbib Fe3C I)at. Der als ffiarfdjaum ausgefd)tebene (Brapl)it ift alfo ein 3erfaIIsprobu!t bes <£ifen!arbib$.
IItd)t nur bet ben <Eifen*Kol)lenftofflegierungen mit mel)r als 4,2% Kol)lenftofff fonbern aucE) bet benen unter 4,2% C bis fyerab 311 ettoa 2% C !ann ein 3Ceil bes (Eifenf'arbibs bet ber HbMjlung in (Eifen unb Kofjlenftoff 3erfallen. Hber bei biefen £egierungen finbet ber Serfall erft bei Hemperaturen nal)e 1130° ftatt, alfo roenn bie gan= 3e (Eifenlegierung bereits il)re (Erftarruug beenbigt !}at. Dann tft bie I)auptmenge bes (Brapfyits naturgema^ 3iemlid) regelrnd^ig nertetlt in ber £egierung 3U ftnben. Die Brud)fld(i)e r>on fold)en (Eifen«Kol)= lenftofflegterungen mit 2 bis 4,2% C, roelcfye toir Ijter Kofyeifenlegie* rungen nennen toollen, erf^etnt bann burcfy ben ausgefd)iebenen (Brapljit grau, fie toerben bal)er als graues Kofyetfen be3eid)net, nod) anbere (Elemente in if)nen entl)alten finb.beftanbteile berfelben aufge3dt)It roerben. Die €tfen=KoI)IenftoffIegierungen^abenmit3a!)Iret(^en anberenftoffs ben               in
